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« Verfaliren zut Hers1;ellung e^pes abrei^S^.^xen | 
Korrosiorschutz-^uberzoigweykstQ^f f es . " 



Dqz,pr,Sta?^is3!avv Porejko, 
Erfin4er : Drying, Mieozys*^^ Maciejevijski und 
Mgr,tlig, Marian 2^1)^3, 



Gegenstand deT ETfinduflg ist ein Verfahren z^r Herstellung 
eines ^breiss^arep KorTOSianaschutz -Uberzugwerkstoffes, 
Dieser Werkstafl gem^s der Exfind^ng ist dazu bestimipt. 
Krzeu6ni5.se av^B Metall whT-end des Transportes und der- 
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iagerung vor Korrosion und n>ech«i5Ch*» BescbS*t^nge» W -..r.C 
schutzen. 



Ziehen, t«iupht. 4ie8eXl)ep iB den fV$cb»oUe»en'Wfr^^^^^ 
von yuperdhr t80 \)ls 19p°e uiid kuhit ^ie. d»im nscji HfWW^'- . 

l^aluse ftW 4<?l ?a* ftl** ' " 

Derartige Komsiopsschutzmittel wurdep tm Anf ai^gsstadiufl. 
dpr AnwendWg hauptsachUch aug V.acJ:s, cWorierten;.?a5faffln 
und auch aus Bitumenstpf f en hergesteUt. Piese SctutsTntttel 
hatten jedoch nicl»t Ote »?tige mechaptacjie yestlglcelt wnd 
waren gegen den flinfluss von afewPPhselRd. niedrigen und 
hbheren TemFeraturen nioht testandig, . . , . 

Ein grossef Fort.chriU auf diesern GeUet v;ar eine j;orirt.sl6n3. 
schutzia3se, weloUe attf 4ey Grundlage vqn Cellulose- URd 
^:Qlystyrol-deTiVaten e^zeugt >«iTd. Pi^e »eso.ndere 
sche Beaeutvng hat Sthylzellulose mit Weichmachern i^Xe ^ 
Fhthalat.. .Sefeazat) sowie Qlen (.vie Hineral- und pnanzenolej. 
Wachsen.Harzen und einer Beihe anderer Bestandteile. 

Ein «esentlicher Nachteil der Zellulgsederivate ist deren ■ 
begrenzte thermlaphe und cnemische Bestandigkeit, AthyV^ ' . 
zellulose uOteTliegt l>ei eiper Temperatur Ub.r 15o'' der^ Zer- 
setzung. Die Pplygtyrolr^asse dagegen ^eist nur eine &u3serst 
geringe Festtgkeit gegen clie Wirlcung Q^ganischer fcosungs- 
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,.„es a.relss.ar,n Kox,osl,n,...».r..-0^«-i— .sto.ffes. 
,e..i.d„. 3in.. l.de. den ...„.u..er.3»« aur da, 

\„S^^ ,e^sa da, .randun, i,t ,oa *ax.xao>,» 
und chemisoher Bestandigkeit. 

P.S V.x..Hr.n zur Haxst.Hun. da, .-o.eiss.aren 
schiits-tJterzugwerkstoffeb oerun 
bei erhdhter TemreratAir in le... ...ac 

• .nr -xveichung von Sun.totoffen ver.vendc>t, >.ie 

•• star P0ly.e.i.--c- Weinh^acher, chlori.rtes 
s.B.Karbonaaureester, poiyxe-^ 

Paraffin, chloriertes Dipnen -, .--one 

a.adand. C'-' , 

, . • „. AUdnarkthalona, olison«st,rol, Oder 
lCBaaran.Hideii.iarz, Alltyinari „iHi.r 

,1.. Mlacwns dar ,.i=!«a=U.r -^t Ptlan- 

. S,.. paraffin nnd znaltzli-nen substan^en. 
synthatiachen Olen. Paraf 

Ba*.l var-anda, »«. P.lj«">-1- , . _^ 

Ver«.».. ...da» Oe.UcH P.XVdV,,.en " 
„,a ..s.X.n..an ^.st»aan a.nd .asUn,-.,U. .ie ■ 
.a.oa,^n..n«.«. Ke»s.»r..a.e, - ; . 

.,nVnaUs,Ha ,.ad naVarU=.e ^ 
satorsn un,i Farb5t)ffe. 
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Zu den -berzu,r.o.rlcstoffen Icann :nan ausserdem noch Pigmente . 
und FUll«toffe .ug.ten. Di. Zusam^ensetzung des Gemi.ohes 
ist -on seiner Bestimmung a^hangig uni kann sehr verschi.den- 

artig 'sein v;le zum issL-i. i-.l : 

5-50 Gewichtsteile 

95 " • 



polyathylen 
Welchmacher 
Paraffin 
die 

HilfssulJStanzen 
Pigment 

yUllsto ?f 



5 - 



0-4 



5 

0 - 45 " 

0 - 80 ?J im Verhaltnis zur Gesaintheit 

des Gejiisches Uoerzagwerkstoff- 
Pigment 

0 - 80 5i im Verhaltnis zur Gesanfieit 

• des GeT.lsches tlberzugwerkstoff- 
Full-.toff. 

Das Verfahr3. zr., Herstellung des Uberzugwerksto ff es g.^^ss 
•der Erfindung .ird nachfolgend an .Hand von Beispi^len er- 
lautert. 

h P 1 s p i e 1 1 

in den Reu^ctor gt.t .an 90 kg Lioktylphthalat sowle 10 kg 
Po^yathylen und erhitzt das Ganze unter standige. Mischen .el 
elner Te.peratur von-ca.180° . Ms sich das Poly^thylen voll- . 
.oma.en auflbst. Danach wird die Masse in spezielle Behalter 
gegeben und Dis zu' Zimraertemperatur gekiihlt. 

I„ den Reaktor gibt 3an 2 kg Bizinusbl, 15 kg Paraffinol, 
10 kg Paraffin. 22 kg DiWtylphthalat, 1 kg Oktylphenol und 
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50 Ics-Polj^thylen und erhitat das Ganzft untar standigera 
Misshen bei einer Temperatar von ca 180°, bis sichdas 
Polyathylen vollkomraen auflost. Danach wird die Masr.f2 in 
spezielle Behalter gegeben und bis auf Zimmertemperatur 
gekuhlt . 



Patentanspruche : 
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Palentanspruche: 

K Verfahrsn zur flerstellung eines abreissbaren Korrosion- 
schutz-Dberzugwerkstoffes mittels Zubereitung eines Gemlsches 
von synthetischera thermoplastischem Polymer mlt Welchmache^rn 
und gegebenenfalls zusatzlichen Substanzen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass al3 synthetisches therwoplastisches polymer 
Polyathylen in soloher Menge verwendet wird^ dass dessen 
Gewlchtsverhaltnls von 1 ; 1 bis 1? 19 betragt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekeniizeichuet , daa$ 
als zusatzliche Substanzen Pflanzenble, Mineralole, synthetic- 
SGhe Ols, Paraffine, Zeresine, Oxydatlonsinhibitoren, Fett** 
saurensalze, Korrosionatnhibitoren, synthetische und natiir- 
li Che Polymer e, Harze, Wachse, Stabillsatoren und Jarbstoffe 
verwendet warden, und zwar vorteilhaft in elner so Ichep Menge, 
dass Jede Substanz 45 5^ im Verhaltnis zuoj gesamten Gemisch 
nicht ubersteigt. 

3o Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzelchnet , 
dass man zu der lerlcstaff zubereitung zusatzlich Pigmente 
und Fiillstoffe gibt und awar in einer Menge von 0,1 bis 90 
Gewichtsprozent iro Verhaltnis zum En4pT0dulct. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1, 2 und/pder ?, dadurch 
gekennzeichnet, dass roan zu dem bei exhobt^r Temperatur vpr- 
bersiteten Gemisch, virelches nicht ^le 5estan4teile Oder alle 
Bestandteilei jedoch nicht in vollstaiidiger llenge ^n^hiilt , 4ie 
noch fehXeiiden BestandteUe Oder Teilioe|igeA derselh^n ijet 
einer leniperatur vpn u?iter 80^0 zugib^. - 
00S(M4/1*I55 BAD ORIGINAL 



